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@ Desodorlerende und schlmmelverhutende Bahn bzw. Schicht 

Die Erfindung betrifft eine Bahn bzw. Schicht mit desodo- 
rierender und schlmmelverhutender Wirkung, die ein Vinyl- 
chloridharz, ein Desodorierungsmtttel, das In Wasser kaum 
IdsHch oderunldslich Ist und ein Pilzbefallverhutungsmlttel, 
das in Wasser kaum Idsltch oder unloslich 1st, umfaBt. 




BUNDESDRUCKEREI 06.88 808 831/462 6/70 



OS 37 30 820 

PatentansprQcihe 



zug Oder einem Klebstoff gebMet wird. 



Beschreibung 



Me wBegende Erfmdung betrifft cine ViiiylcUoridhai^ato 

tet,^eeineEntfarbungoderemSdmmr^brfaM«W^^ ^ unzureichender L"ft«i«!«*»»?g^*^S 

dung wegen der Verwendung von Wasser m wton und ^^^^bgUeidungsmaterial nrit einem Deodorant 

ari"=*S» !» Kiel*.* »m V«b»d.. ^-^^ Vlny>c>*«»«*-" 

SMir.to'J^ssKj'^^sK viHdd« w^^^^ 

Wand eingearbeitet T7i,tter. bzw Verkleidungsmaterial eingearbeitet. wenn 
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Gelbildungstemperatur der Vmylchloridharzpaste ist, veriiert Im Gegenatt dazu kam Eis^ 

dS^t in eine Vinylchloridharap^te etngearbeitet werden. Da NKFiuordichlonnethjJUuo^phthalimid bei etw^ 

S-C ^^S°edo^uch bei 200-C noch nicht zersetzt. kann es 

VerfahreTbddem es in die Harzpaste eingearbeitet wird. sofern es gut dispergiert ist Unabhiingig davon. ob 
Se^SiUermTdi^efahrt^rd oder nicht. betrfigt die Menge des Desodonerungsmittds. das in der 
l?!,duSS eZ^iS. geeigneterweise 1 bis 30 g/m^ wShrend die Menge des Pdzbefallverhlitungsmittels 

^'ffi^Sn°i^?5nnSVta?^^^^ wie einem Wandbekleidungsmaterial. einer K^^^r- 

bzS^SSSnrdeLrTLche.de^odorierende,schimmelverM^^^ 

gS^^Sm'^rS^Probtenie.wieEntfarbung.Vere^^ 

ISeSS? miT Wasser. Absorption von Wasser oder dergleichen. treten nicht auf. Insbesondere. wenn die 
eSSgSaBe Min ab wLdbekleidungsinaterial verwendet wird. entsteht kern schlechter Geruch. v,o- 
durch die Umgebungsbedingungen der Bewohnw verbessertwerden. 
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Die folgenden Beispiele erlSutem die Erflndung. 
Die Teiie sind jeweils in Gewidit angegeben. 

Beispiel 1 

Eine Vinyichloridzusamniensetzungnut der folgenden Formulieruiig wurde ineinem Mischer gemischtund in 
eine Bahn unter Verwendung eines Vierwalzenteustkalanders geformt 

Vmylchloridharzpulver ,ftnT»ii» 
(Geon 121. hergesteUt von Nippon Zeon Co, Ltd.) lOO i eue 

gemahlenerKalksteIn l^Teae 

^xidweidimacher(Pan^exG-62) ,ex -i 

TitanweiB is i eue 
pOzbefallverhOtendesMittel 

[N-(Fluordidilormethylthio)phthaliinidpulver] » ^eu 

Die Mischungstemperatur betrug 140'C. wShrend die Kdandnertemperatur 175»C betrug. Die erhaltene 
Vinylchloridharzbahn besaB eine Dicke von 0.16 mmiind einGrundgewichtyon210 g/m . 
DieVinylcWoridharzbahnwurdebedrucktundgepragtrurWanWekora.tton. M^h«nol wurde 

Eine Dispersion aus einem basischen Zinkcarbonatpulver in <l«>ffh« b^gen airf 1^^ 

mit dergleichen Menge ernes Vinylacetat/Acrylsaurecopolymerklebstoffs (Sebran A800, Feststoffgel«a^^^ 
MethSlBsung) genfischt, um einen Klebstoff mit einem Desodorieningsmittel he™steUea tte \2nyWik^ 
einflammenfestes Papier (organisches schwefelhaltiges halogenhaltiges flammenfestes Mittel Noni- 
S"heiesterv?n I^^^^ Yuka Kogyo Co, Ltd.) warden laminiert und bei SO'C gett^dcn^^ 
Wandbekleidungsmaterial herzusteUen. Das erhaltene Material besaB die folgenden Gehalte an Desodone- 
rungsmittel und PUzbeMverhlitungsmittel: 

basischesZinkcarbonat f'S^^^ 
N-{Fluordichlormethylthio)phthalimid 1,0 g/m^ (m der Vinylchlondbahn) 

Die schimmelverhfltenden. pilzbefallverhfltenden und desodorierenden Wirkungen des vorstehenden Wand- 

'^^sSe^rnt^^Stirde gemaB JIS Z 29n,0^erfahren zum Testen d«^^^^ 
untersucht Das Testergebnis war 3 (gemaB einer Bewertung in 3 Punkten: -3' bedeutet. daB kern Wachstum von 
HvDhe in einem eeimoftenTeil eines Teststflcksbeobachtet wurde). „u 

Te pXfXrZtende Wirkung wurde gemHB AATCC-Tes^.erfahren 
schnktswert erhalten durch dreimalige Wiederholung des Versuchs) untersucht Die Rate der Abnahme an 
!ich 6 SSnd^n betrug 99.9% fflr Staphylococcus aureus. 96% fOr Excherichia ooU und 993% fOr 

^D^fdTSSSe Wrkung wurde als Verhaitnis der Gaskonzentration nach 4 Stunden zu der Anfangsgas- 55 
koSenStioTSSedrtS^^ ein TeststOck von 11 cm x 18 cm in einen 

wrflSSsVerhaiL betri 0.07 mit A^ 100 ppm)und 0.01 mitSchwefd- 

wasserstoff (Anf angskonzentration: etwa 35 ppm). 

Beispiel 2 

Ein Stapelfasermusselin (Kette: einfSdiges Gam Nr. 30; 89 FSden/in. SchuB: einfatUges Gam Nr. 3^^ 
FfidTn/inMusselinbindune) wurde als Grundstoff verwendet Der Gnmdstoff wurde nut emer Vmylchlondharz- 
SsaiSJi^n^elSg ^^^^ FormuUerung beschichtet. urn eine Polyvinylchloridlederbahn herzustel- 

len: 

VinylchJoridharzpulver iaa't -i 

(Geon 121, hergesteUt von Nippon Zeon Co, Ltd) lOO i eiie 
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Dioctylphthalat ^^^^ 

Dioc^adipat mTatio 

po^ererWeichmacherimttlererViskositat loTefle 

iydrierter'&qjhenjAweidunachCT i^'rliZ 

gemahlraierKalkstdn suieue 

VmylcUorid-Vmykcetat-Copolymerzusammensetzung ««« 

penkalacFeststoffgehalt:50%) JJ^eje 

15 Ethylacetat !>OTene 

Methylethylketon lOTeae 

Methanol lOTeile 
basischesZmkcarbonatpulver 

Pilzbefallveriifttungsinittel , , n i t^;i 

20 |K-(FluoitiitWonnethylthio)phthabmidpulver] i leu 

25 Pilzbefallverhatungsmittel: 

basisches Zinkcarbonat: 6 g/m^ (in der Oberau^sc^c^^^ 
N-(Fluoniidjlormethylthio)phthaliimd: 0,6 g/m^ 
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^"^e iSmewSJngs-. POzbefallverhutungs- und Desodoriemngswirkungen und es 

wSgSKd^towS^ntBchendiegleichenWirta^^ 



Beispiel 3 



Oder mehr des Oberfmchebereichs der TestbjOm mit Schmim^^ 



TabeUe 1 



Testprobe 



Beispiel.3 KontroUe 



" GasAmmoniakineinerKonzentrationTOnlOOOppm 

ineOMinuten q'jq 

inl20Minuten . "'^^ "'"^ 

65 SchwefelwasserstoffineinerKonzentrationvonSOOppm 

in.60Mlnuten 
inl20Minuten 



0.17 0^6 
0,03 0.90 
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